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KANZAKI PAPER' MANUFACTURING CO., LTD. 
9-8.-Yonchome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 



Elektrostatisches Auf zeichnungsmaterial 



Die Erfindung betrifft ein verbessertes elektrostatisches 
Auf zeichnungsmaterial mit einer dielektrischen Auf zeichnungs- 
schicht auf der Oberflache eines Tragerblattes sowie ein ver- 
"bessertes Verfahren zur Herstellung desselben. 

Die elektrostatische Aufzeichnung wird neuerdings fur Ein- 
gangs-Ausgangssysteme fur die Bildtelegraphie oder elektroni- 
sche Datenverarbeitungsanlagen als ein System angewandt, das 
sich fiir die Schnellauf zeichnung in Sehnellubertragungssyste- 
men, graphischen Schnellreproduktionssystemen usw. eignet. 
Als Datentrager "be stent das elektrostatische Auf zeichnungsma- 
terial im wesentlichen aus einer hochgradig dielektrischen 
Filmschicht, die als eine elektrische ladungen festhaltende ■ 
Schicht dient, und einem Tragerblatt von niedrigerem Wider- 
stand, das die Filmschicht tragt. Die dielektrisehe Schicht 
des elektrostatischen Auf zeichnungsmaterials besteht aus einem 
isolierenden Polymerisat. Zum Beispiel wird die dielektrisehe 
Sohicht durch Beschichten eines Tragerblattes mit einem Uber- 
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zugsmittel hergestellt, welches durch , Auf losen. von Polystyrol, 
Polyacryls auree s t ern , Polyvinylid enchl or id , Polyvinylac e tat , 
Polyacetal, Nitrocellulose oder Siliconharz In einem organi- 
schen Losungsmittel, wie Aceton, Toluol, Benzol oder Methyl- 
athylketon, erhalten wird, oder man verwendet als Uberzugsmit- 
tel eine Emulsion eines Copolymerisats aus Vinylacetat und 
einem Acrylsaureester , eines Copolymerisats aus Vinylacetat 
und einem Methacrylsaureester , eines Copolymerisats aus Vinyl- 
acetat und Styrol oder eines Copolymerisats aus Vinylacetat 
und Crotonsaure. 

Die elektrostatischen Bilder der auf der die elektrische La- 

dung f esthaltenden Schicht erzeugten elektrischen Signale wer- 

den durch ein Tonungsraittel, welches eine der Polaritat der 

elektrostatischen Bildladung entgegengesetzte Polaritat hat, 
sichtbar gemacht und durch weitere Eixierbehandlung in blei- 

bend sichtbare Bilder umgewandelt. Die elektrostatische Auf- 
zeichnung erfolgt gewohnlich durch elektrische Entladung zwi- 
schen einer spannunggebenden Elektrode und der die elektri- 
sche Ladling f esthaltenden Schicht. Urn eine wirksame und 
gleichmassige Elektrifizierung mit einer verhaltnismassig nie- 
drigeh Entladungsspannung zu erhalten, ist es zweckmassig, die 
Oberflache der die elektrische Ladung f esthaltenden Schicht 
verhaltnismassig rauh zu machen, sofern dadurch nicht ein 
weisser Eleck in den aufgezeichneten Bildern entsteht oder die 
Deutlichkeit der aufgezeichneten Bilder vermindert wird. Eine 
solche Oberf lachenbes chaff enheit der die elektrische Ladung 
f esthaltenden Schicht ist besonders fur elektrostatische Auf- 
zeichnungssysteme erf orderlich, die ein hochgradiges Auflo- 
sungsvermogen und eine hohe Registriergeschwindigkeit aufwei- 
sen. 

Es ist tiblich, bei der Herstellung der dielektrischen Schicht 
zu dem tJberzugsmittel auf der Basis eines isolierenden Harzes 
Pigmentpulver zuzusetzen, urn die Oberflache der dielektri- 
schen Schicht rauh zu machen, wodurch eine matte Oberf lache 
von verbesserter Beschreibbarkeit erhalten wird. Bisher war es 
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unvermeidlich, dass der Zusatz eines solchen Pigmentpulvers 
Z u einer Abnahme des elektrischen Yttderstandes der so erhalte- 
uen dielektrischen Schicht, zu einer Beeintrachtigung der 
elektrostatischen Kennwerte, wie Ladungsaufnahme, Ladungsab- 
fall und Mangel an Peuchtigkeitsbestandigkeit, ftthrte. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes 
elektrostatisches Auf zeichnungsmaterial zur VerfUgung zu stel- 
len, bei dem die dielektrische Schicht eine fein aufgerauhte 
Oberflache aufweist, auf der klare Bilder auf gezeichnet wer- 
den konnen, ein elektrostatisches Auf zeichnungsmaterial, des- 
sen Oberflache ein mattes Aussehen, ahnlich wie dasjenige von 
Geschaftspapier hat, und das ein gutes Aufnahmevermogen sowie 
ein gutes Pe s thai tevermo gen fur Schrift und Markierungen auf- • 
weist. • 

Das elektrostatische Auf zeichnungsmaterial gemass der Erfin- 
dung besteht aus einem elektrisch leitenden Trager und einer 
auf der Oberflache desselben befindlichen dielektrischen 
Schicht. Die dielektrische Schicht besteht in wesentlichen 
aus einem isolierenden Polymerisat und f einverteilten Pignent- 
pulverteilchen. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die' Pigmentteilchen auf ihrer Oberflache ein Behandlungsmit- 
tel, nit dem sie behandelt worden sind, namlich Pettsauren nit 
mindestens 5 Kohlenstof fatomen, Glycerinester oder Alkohol- 
ester derselben, Salze solcher Pettsauren, Harzsauren oder 
Salze von Harzsauren oder Gemische solcher Stoffe, tragen. 

- * 

Die in der dielektrischen Schicht enthaltenen Pigmentteilchen 
konnen vorzugsweise ein feinteiliges Pulver aus einem anorga- 
nischen Pigment, wie Calciumcarbonat, Titandioxid, Zinkoxid, 
Bariumsulfat, Kaolin, Ton und/oder Silic iumdi oxid , sein. 

Gemass einer bevorzugten Ausfuhrungsf orm der Erfindung kann 
nan als Oberflachenbehandlungsmittel, nit dem die Pigmentteil- 
chen behandelt werden, Rindertalg oder Kiefernharz verwenden, 
bei denen es sich urn reichlich zur VerfUgung stehende Natur- 
stoffe handelt. 
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Zur weiteren Erlauterung der Erfindung wird auf die Zeichnun- 
gen Bezug genommen. 

Fig. 1 erlautert die Abhangigkeit der Dichte eines auf dem 
elektrostatischen Auf zeichnungsblatt gemass der Erfindung 
aufgezeichneten Bildes und der Dichte eines auf einem nach 
einer herkommlichen Mettiode hergestellten elektrostatischen 
Auf zeichnungsblatt auf gezeichneten Bildes in Abhangigkeit von 
der relativen Peuchte. 



Pig. 2 erlautert die Abiiangigkeit der Dichte des aufgezeich- 
neten Bildes von dem Pigaentgehalt des Auf zeichnungsmaterials . 

Der im Rahmen der Erfindung verwendete elektrisch leitende 
Trager kann auf herkbmmliche Weise hergestellt werden. Man 
kann als Trager jedes beliebige, aus Naturfasern oder synthe- 
tischen Pasern hergest elite Papier, Kunststof f olie , Metall- 
folie und dergleichen verwenden. Im allgemeinen wird jedoch 
Naturf aserpapier bevorzugt, weil es leicht erhaltlich und 
verarbeitbar ist. 

Der Trager soil elektrisch leitend sein. Yorzugsweise soil er 
eine Leitf ahigkeit, entsprechend einem Volumenwider stand im 
Bereich von 10 bis 10 Ohm, aufweisen. Fur diesen Zweck 
wird das Waturf aserpapier vorzugsweise mit anorganischen Sal- 
zen, Russ, Metallpulver oder Polyelektrolyten fiir sich allein 
oder zusammen mit einer Sperrschicht , wie einer Sperrschicht 
aus einem Latex, Polyvinylalkohol, Pigment usw. , getrankt 
oder beschichtet. 

Das elektrostatische Auf zeichnungsmaterial gemass der Erfin- 
dung kann in Systemen zum Aufpragen von Signalladungen unmit- 
telbar auf die Oberflache der dielektrischen Schicht, aber 
auch als ladungsauf nahmemedium (die ladung festhaltende 
Schicht) bei der sogenannten "Methode der tfbertragung laten- 
ter elektroetatischer Bilder" -verwendet werden, bei der auf 
einer Matrize hergestellte latente Bilder auf eine andere, 
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die Ladung f esthaltende Schick ttbertragen werden, auf der 
sicntbare Bilder entwickelt werden. Im letzteren Mle kann 
der Bereicn des -elektrischen Widerstandes des Tragers wexter 
sein als im ersteren Falle. Mit anderen Wortens der Yolumen- 
viderstand des Tragers kann im letzteren Falle grosser als 
Ohm sein# 

Gemasa der Erfindung bestebt die auf dem elektriscb leitenden 
Trager erzeugte dielektriscne Schicht aus einem isolierenden 
Polymerisat und fexnteilxgem Pxguentpulver. Bie dielektrxscne 
Schicht kann vorzugsweise hergestellt werden, indem man jxne 
Oberflache des Tragers xnit einem tiberzugsmittel beschxchtet, 
das im wesentlichen aus einem isolierenden Polymerisat und 
darxn verteilten Pigmentteilchen besteht. , 

Zu den isolierenden, hochpolymeren Stof fen, die zur Herstel- 
lung der dielektrischen Schicht irerwendet werden kbnnen, gene 
ren Polys tyrol, Polyacrylsaure, Polyacrylsaureester, Poly- 
methacrylsaureester, Polyvinylidenchlorid, " Polyvinylacetat , 
Polyvinylbutyral, Polyacetyl, Nitrocellulose, Siliconharz, . 
Oopolymerisate aus Yinylacetat und Aerylsaureestem, Copoly- 
merisate aus Yinylacetat und Methacrylsaureestem, Oopolyme- 
risate aus Yinylacetat und B tyrol, Copolymerisate aus Yinyl- 
acetat undYinylchlorid, Copolymerisate aus Yinylacetat und 
Cro*bonsaure usw# 

Pie in der dielektriscnen Schicht des elektrostatiscnen Auf- 
zeichnungsmaterials gemass der Erfindung entlialtenen f exnen 
Pulverteilchen konnen anorganische oder organische Pxgment- 
* teilcnen sein. Zu den typischen anorganiscnen Pigmenten gene 
ren Calciumcarbonat, Titanoxid, Zinkoxid, Bariumsulf at , 
Kaolin, Ton, Siliciumdioxid usw. Obwohl auch organiscne Pxg- 
mente, wie Starkepulver , Starkederxvatpulver , Pulver aus Gel 
lulosefasern und f einteilige Pulver aus synthetischen Copoly 
merisaten, verwendet werden konnen, sofern sie dxe elektrx- 
scnen Eigenscnaften nicnt wesentlich beeintrachtigen, und so 
fern sie das nachstehend im einzelnen beschriebene Oberfla- 
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chenbehandlungsmittel auf ihrer Oberflache festhalten oder 
tragen konnen, werden anorganische Pigmente bevorzugt, well 
die vorteilhaf testen Behandlungsmittel fester an anorganischen 
Pigmenten als an organischen Pigmenten anhaften. 

Gemass der Erfindung werden die feinen Pigraentteilchen mit 
einem Oberf lachenbehandlungsmittel behandelt, welches sie in- 
folgedessen an der Oberflache tragen, Als Oberf lachenbehand- 
lungsmittel konnen Pettsauren mit mindestens 5 Kohlenstoff- 
atomen, Ester solcher Pettsauren mit Glycerin Oder Alkoholen, 
Salze solcher Fettsauren, Harzsauren sowie Salze von Harz- 
sauren und Gemische dieser Stoffe verwendet werden, 

Zu den geeigneten Pettsauren mit mindestens 5 Kohlenstoff- 
atomen gehoren Capronsaure, Caprylsaure, Caprinsaure, Laurin- 
saure, Myristinsaure , Palmitinsaure, Stearinsaure, Arachin- 
saure, lignocerinsaure , Montansaure, Oleinsaure, Linolsaure, 
Linolensaure usw. Anstelle der Pettsauren Oder zusammen mit 
denselben konnen auch ihre Glycerinester , Ester mit mehrwer- 
tigen Alkoholen, Ammonium salze und Salze mit einwertigen 
Oder mehrwertigen Metallen verwendet werden, 

Pettsauren mit 4 oder weniger Kohlenstof f a torn en oder Ester 
und Salze solcher Sauren eignen sich nicht fur die Zwecke der 
Erfindung, weil sie die. elektrischen Kennwerte einschliess- 
lich des Isolationswiderstandes beeintrachtigen. 

* 

Anstelle der often genannten Pettsauren oder Pettsaureester 
oder -salze kann man auch Harzsauren, wie Abietinsaure, Pi- 
marsaure, Benzoesaure usw.-, sowie Metallsalze solcher Harz- 
sauren als Oberf lachenbehandlungsmittel verwenden. 

Zu den Metallen, die mit den oben genannten Pettsauren und 
Harzsauren Salze bilden konnen, gehoren Lithium, Natrium, Ka- 
lium, Zink, Calcium, Quecksilber, Kupfer, Blei, Nickel, Ba- 
rium, Magnesium, Kobalt, Aluminium usw, 
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Die o"bigen Verbindungen konnen fur sich. allein oder im Ge- 
misch miteinander verwendet werden. 

* 

Vorzugsweise verwendet man Fette und Ole, wie Rindertalg, 
Japanwachs* und Palmkernol sowie Kiefernharz, weil sie im Han- 
del erhaltlich und wirtschaf tlich sind. 

Das Haf tvermogen oder die Adsorption der Oberflachenbehand- 
lungsmittel an den f einen Pigmentpulverteilchen kann nach be- 
kannten oder neuen Methoden herbeigef uhrt werden. So wird 
z.B.* bei der Herstellung von ausgef all t em Calciumcarbonat 
durch Einleiten von Kohlendioxid in Kalkmilch eine Pettsaure 
zugesetzt, bevor uberschussiges Kohlendioxid unter Druck durch 
die Auf schlammung geblasen wird, urn die Reaktion zu beenden, 
also Bolange noch nicht-umgesetztes Calciumhydroxid vorhanden 
ist, Wenn man schweres Calcium car bona t oder andere anorgani- 
sche Pigment e verwendet, wird das feinteilige Pigmentpulver 
bei einer erhohten Temperatur homogen mit einem Behandlungs- 
mittel auf Pettsaurebasis gemisclit und das Gemisch dann nach 
dem Kiihlen gepulvert. 

Die Pigmentteilchen haben vorzugsweise einen mittleren Durch- 
messer von ungefahr 0,5 bis 10 [i. Wenn die Teilchen zu klein 
sind, wird das elektrostatische Entladungsvermogen an die 
Oberflache des Auf zeichriungsmaterials nicht so stark verbes- 
serto Wenn die Teilchen zu gross sind, bilden sick weisse 

■ 

Pie eke. 

Die Menge des Oberf lachenbehandlungsmittels , die von den Pig- 
mentteilchen getragen wird, soil vorzugsweise mindestens 
0,2 Gewichtsprozent der Pigmentteilchen betragen* Das elek- 
trostatische Auf zeichnungsvermogen, wie die Ladungsannahme und 
der Ladungsabfall, werden mit steigender Menge des Oberf la- 
chenbehandlungsmittels verbessert. Wenn allerdings die Menge 
des Oberf lachenbehandlungsmittels 10 Gewichtsprozent der Pig- 
mentteilchen tibersteigt, findet keine weitere Verbesserung des 
elektrostatiechen Auf zeichmuigsverm(3gens statt. Es wird nicht 
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bevorzugt, 15 Gewichtsprozent oder noch grossere Mengen an 
Oberflacbenbehandlungsmittel an den Pigmentteilchen zu adsor- 
bieren, da hierdurch das elektrostatische Auf zeichnungsvermo- 
gen beeintrachtigt wird. 

Das elektrostatische Auf zeichnungsmaterial mit einer dielek- 
trischen Schicht, in der mit dem oben beschriebenen Oberfla- 
chenbehandlungsmittel behandelte Pigmentteilchen verteilt 
sind., ist imstande, auf der Oberflache der dielektriscben 
Schicht Bilder von hochgradiger Auflosung und hober Dichte 
auf zuzeicbnen . 

In der dielektrischen Schicht, die die mit dem hier beschrie- 
benen Oberflacbenbehandlungsmittel bebandelten Pigmentteilchen 
entbalt, findet eine gleichmassige Elektrifizierung statt, und 
der Ladungsabfall wird verhindert, so dass die auf der dielek- 
triscben Scbicbt aufgezeichneten Bilder eine bochgradige Auf- 
losung und eine hohe Dichte aufweisen kozmen. Die er- 

f indungsgem&ss hergestellte dielektriscbe Scbicbt zeichnet 
sicb becondera durch ibr elektrostatiscbes Auf zeichnungsvermo- 
gen selbst bei bober Temperatur und bober relativer Peuchte 
aue. 

Wenn in der dielektriscben Schicht ein anorganisches Pigment 
verwendet wird, das nicbt mit einem Ob er flachenbehand lungs - 
mitt el bebandelt worden ist, muss die Menge an anorganiscbem 
Pigment auf maximal 20 bis 30 Gewichtsprozent der dielektri- 
scben Schicht begrenzt werden, weil beim tJberschreiten dieser 
Grenze das elektrostatische Auf zeichnungsvermogen beeintrach- 
tigt wird. Wenn man im Gegensatz dazu in der dielektriscben 
Schicht des elektrostatischen Auf zeichnungsmaterials ein an- 
organisches Pigment verwendet, welches erfindungsgemass mit 
einem Oberflacbenbehandlungsmittel behandelt worden ist, fin- 
det keine wesentliche Beeintrachtigung des elektrostatischen 
Auf zeichnungsvermogens statt, selbst wenn man das anorganische 
Pigment in Mengen von 80 Gewichtsprozent deir dielektriscben 
Schicht anwendet,- 
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In den nachf olgenden Beispielen beziehen sich Telle, falls 
nichts anderes angege"ben ist, auf Gewichtsmengen. 



Eeispiel 1 

Aus Papier wird ein Trager hergestellt , indem man holzfreies 
Papier mit einem Flachengewicht von 60 g/m xnit einem kat- 
ionischen, die elektrische leitf ahigkeit verbessemden Mitt el 
("ECR-34" der Dow Chemical Company) "behandelt. Die Menge des 
auf das Papier auf gebrachten "ECR-34" betragt auf Peststoff- 
Taasis 3 g/m 2 . Gesondert davon wird bei dem Yerfahren zur Her- 
stellung von gefalltem Calciumcarbonat, bei dem Stearinsaure 
mit Kalkmilch gemischt und dann ulaersehussiges Kohlendioxid 
in die Kalkmilch eingeleitet wird, 1 Tell Stearinsaure an 100 
Telle Pigment teilchen adsorhiert. Das Produkt wird so klas- 
siert, dass man ein oberflachehbehandeltes Calciumcarbonat 
mit' einer mittleren Teilchengrbsse von 1,8 p. erhalt. 

40 Telle dieses Calciumcarbonats werden in 300 Teilen Methyl- 
' athylketon mit 60 Teilen Polyvinylbutyral gemischt, um ein 
uberzugsmittel zu ertialten. Das uberzugsmittel wird auf das 
oben genannte Papier in einer Beschichtungsdichte auf Trocken- 
gewichtsbasis von 6 g/m 2 aufgetragen, worauf man das Papier 
trocknet. So erhalt man ein elektrostatisch.es Auf zeichnungs- 
material von mattiertem Aussehen und gutem Schrif taufnahmever- 
mogen. 

Als Kontrollprobe wird ein elektrostatisches Auf zeichnungsma- 
terial unter den gleichen Bedingungen, aber mit dem Unter- 
schied, hergestellt, dass das Calciumcarbonat von einem mitt- 
leren Teilchendurchmesser von 1,8 \i nicht mit Stearinsaure 
behandelt word en 1st. 

Die beiden elektrostatischen Auf zeichnungsmaterialien werden 
unter verschiedenen Bedingungen von relativer Peuchte in 
einer Bildtelegraphie-Auf zeichnungsvorrichtung mit einem 
Schreibkopf mit einer Liniendichte von 8 Linien/mm bei einer 
angelegten Spannung von -700 V gepriift. Dabei erzeugt das elek- 
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trisehe Auf zeichnungsmaterial gemass der Erf indung - eine viel 
hohere Bilddichte als das Kontrollmaterial und ist ausserdem, 
wie Pig. 1 zeigt (gemessen- mit dem Reflexionsdensitometer der 
Pirma Tokyo Koden) bestandiger gegen Schwankungen in der re- 
lativen Peuchte. 

Die Dichten der erzeugten Bilder werden in alien Beispielen 
nach der Priifnorm JIS K7611 mit dem Reflexionsdensitometer 
der Pinna Tokyo Koden bestimmt. Vie Pig. 1, in der die Abhan- 
gigkeit der Bilddichte von der relativen Peuchtigkeit darge- 
stellt ist, zeigt, hat das mit dem erf indungsgemassen Auf- 
zeichnungsmaterial hergestellte Bild eine viel hohere Dichte 
als das Bild der Kontrollprobe. 

Beispiel 2 

Ein elektrostatisches Auf zeichnungsmaterial wird naoh Beispiel 
1, jedoch mit Magnesiums tearat anstelle der Stearinsaure , als 
Behandlungsmittel fur das Calciumcarbonat hergestellt. Das 
Bildauf zeichnungsvermogen des so erhaltenen elektrostatischen 
Auf zeichnungsmatef ials ist ebensogut wie dasjenxge des Bei- 
spiels 1 • 

Beispiel 5 

. Ein Trager aus Papier wird hergestellt, indem man ein holz- 
freies Papier (Plachengewicht 60 g/m 2 ) mit 10-prozentiger 
wassriger Calciumchloridlosung behandelt. Andererseits wird 
schweres Calciumcarbonat mit Rindertalg behandelt. Die Menge 
des dem schweren Calciumcarbonat zugesetzten Rindertalgs be- 
tragt 1 G-ewichtsprozent, bezogen auf das schwere Calcium- 
carbonat. Das oberflaehenbehandelte schwere Calciumcarbonat 
hat einen mittleren Teilchendurchmesser von 3 \i. Das so be- 
handelte schwere Calciumcarbonat wird dann in verschiedenen 
Mengenverhaltnissen in Toluol mit Polymethacrylsaur em ethyl- 
ester gemischt, um vier • verschiedene Uberzugsmittel zu erhal- 
ten. Die Gewichts verbal tnisse von Calciumcarbonat zu Poly- 

methacrylsauremethylester in den. vier tiberzugsmitteln betra- 

» 
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gen 10:90, 40:60, 60:40 bzw. 80:20. Die so erhaltenen Uber- 
zugsmittel werden auf den Papiertrager ineiner Beschichtungs- 
dichte auf Trockenbasis von 6 g/m 2 aufgetragen, worauf daB Pa- 
pier getrocknet wird. So erhaltman vier elektrostatische Auf- 
zeichnungsmaterialien mit matter Oberflache und gutem Schrift- 
auf nabmevermogen . 

Zu Kontrollzwecken werden vier andere elektrostatische Auf- 
zeichnungsmaterialien auf die gleiche Weise, aedoch mit unbe- 
handeltem schwerem Calciumcarbonat mit einem mittleren Teil- 
chendurchmesser von 5 H» hergestellt. 

Ein 3edes dieser elektrostatischen Auf zeichnungsmaterialien 
wird bei 25° C und 60 ?6 relativer Peuchte in einer im Handel 
erhaltlichen Bildtelegraphievorrichtung mit einem Schreib- 
kopf mit einer Liniendichte von 8 Linien/mm oei einer ange- 
legten Spannung von -700 ¥ geprUft, und die Dichte der aufge- 
zeichneten Bilder wird nach der Prufnorm JIB K 7611 unter 
Verwendung des Reflexionsdensitometers (hergestellt von der 
Pirma Tokyo Koden) bestimmt. 'Die Ergebnisse finden sich in 
Pig. 2, in der die Abbangigkeit der Bilddichte von der Zusam- 
mensetzung des Auf zeichnungsmaterials aufgetragen ist. Wie 
Pig. 2 zeigt, ist die Bilddichte auf den Auf zeicnnungsmate- 
rialien gemass der Erfindung viel hbher als auf den Kontroll- 
proben; im Rahmen der Erfindung kann der Gehalt an Calcium- 
carbonat in dem Uberzugsmittel auf 80 Gewichtsprozent Oder 
mehr, bezogen auf den Polymethacrylsauremethylester, erhoht 

■ 

werden. 

Beispiel 



Ein Trager aus Papier wird hergestellt, indem man ein holz- 
freies Papier (Plachengewicht 60 g/m 2 ) mit 10-prozentiger 
wassriger Oalciumchloridlbsung trankt, Andererseits wird mit 
Rindertalg behandeltes Barium sulfatpulver hergestellt. Die 
Menge des an das Bariumsulfatpulver adsorbierten Eindertalgs 
betragt 1 Gewichtsprozent des Barium sulfatpulver s. Das ober- 
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flachenbehandelte Bariumsulf atpulver hat einen mittleren Tell- 
chendurchmesser von 3,8 ji. Das so behandelte Bariumsulf atpul- 
ver wird mit einem Copolymerisat aus Vinyl chlorid xmd Yinyl- 

acetat im Gewichtsverhaltnis 4:6 in Methylathylketon gemischt 
Das so erhaltene Uberzugsmittel wird auf das Papier in einer . 
Beschichtungsdichte auf Troekenbasis von 6 g/m auf getragen, 
worauf das Papier getrocknet wirde Das elektrostatische Auf- 
zeichnungsmaterial liat eine matte Oberflache und ein gutes 
Schrif taufnahmevermogen. 

Eine Kontrollprobe wird nach dem gleichen Verfahren, jjedoch 
nit einem Barium sulf at pulver hergestellt, das keine Oberfla- 
chenbehandlung erhalten hat. 

Die beiden so erhaltenen Proben werden bei 25° C. und 60 °/o re- 
lativer Eeuchte mit einer im Handel erhaltlichen Bildtele- 
graphievorrichtung mit einem Schreibkopf mit einer Linien- 
dichte von 8 Linien/mm bei einer angelegten Spannung von 
-700 Y gepriift, und die Dichte der dabei aufgezeichneten Bil- 
der wird bestimmt. Die Dichte der auf dem elektrostatischen 
Auf zeichnungsmaterial gemass der Erfindung aufgezeichneten 
Bilder ist viel hoher als diejenige auf der Kontrollprobe mit 
dem unbehandelten Bariumsulf at . 

Beispiel 5 



Ein weiteres elektrostatisches Auf zeichnungsmaterial wird 
nach Beispiel 4 hergestellt, wobei man jedoch anstelle des 
Bariumsulfatpulvers feinteiliges Siliciumdioxidpulver mit 
einem mittleren Teilchendurchmesser von 2,5 ^ verwendet. Das 
so erhaltene elektrostatische Auf zeichnungsmaterial zeigt eine 
matte Oberflache und eine gute Beschreibbarkeit sowie ein aus- 
gezeichnetee Auf zeichnungsvermogen, ebenso wie dasjenige des 
Beispiels 4* 
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Beispiel 6 - 1^ * 

100 Telle Ton mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 
2,5 \i und 4 Teile Kiefernharz werden in JO Teilen Aceton mit- 
einander gemischt. Dann lasst man das Aceton verdampfen. Auf 
diese Weise wird die Oberflache des Tons behandelt. 

Durch Zusatz von 50 Teilen Wasser zu einem Gemisch aus 50 Tei- 
len des so vorbehandelten Tons mit 200 Teilen einer 25-prozen- 
tigen ammoniakalischen Losung eines Copolymerisats aus Athylen 
und Methacrylsaure wird ein homogenes Ubersugsmittel herge- 
stellt. Das uberzugsmittel wird auf eine Seite eines holz- 
freien Papier s (Flachengewicht 60 g/m 2 ), das auf der anderen 
Seite mit einem kationischen, die Leitf ahigkeit erhohenden 
Mittel ("ERC-34" der Pirma Dow) in einer Besehichtungsdichte 
auf Trockenbasis von 2 g/m 2 beschichtet worden 1st, in einer 
Dichte auf Trockenbasis von 8 g/m aufgetragen. Auf diese 
¥eise erbalt man ein elektrostatisches Auf zeiehnungsmaterial. 

Die die elektrische ladung festhaltende Scbicht dieses elek- 
trostatiscben Auf zeicbnungsmaterials wird mit der Oberflache 
einer elektrolicbtempf indlichen Platte in Berubrung gebracht, 
auf der sicb latente elektrostatiscbe Bilder befinden, die 
nach dem bekannten elektropbotograpbiscben Verfahren herge- 
stellt worden sind; die elektrolicbtempf indliche Platte ist 
durcb Erzeugen einer licbtempf indlicben Schicht aus Polyvinyl- 
carbazol auf einer ALuminiumplatte bergestellt worden. Zwi- 
schen den Riickseiten des elektrostatischen Auf zeicbnungsmate- 
rials und der elektrolicbtempf indlicben Platte wird ein Rurz- 
scbluss hergestellt. Durcb Trennen der beiden Schichten von- 
einander werden die latenten elektrostatiscben Bilder auf die 
Scbicbt des elektrostatiscben Auf zeicbnungsmaterials ttbertra- 
gen. Dann werden die latenten Bilder mit Hilfe eines Tonungs- 
bades sicbtbar gemacbt, wodurcb man deutl-iche Bilder erhalt. 
Zu Vergleicbszwecken wird ein Oberzugsmittel mit unbebandeltem 
Ton bergestellt und auf das elektrostatiscbe Auf zeichnungsma- 
terial aufgetragen. Ih diesem Palle ist die Bilddichte viel 
geringer als in dem oben beschriebenen Pall. 
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XanzakL Paper ^' 8. Marz 1974 

Manufacturing Co., Ltd. ,y 



Patentanspr u c h e 



( l) Elektrostatisches Auf zeicnnungsmaterial, bestehend aus 

einem elektrisch leitenden Irager und einer darauf befind- 
lichen dielektrischen Schicht aus einem isolierenden Poly- 
merisat und Pigmentteilchen, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Pigmentteilchen auf ihrer Oberflache Pettsauren mit 
mindestens 5 Kohlenstoff atomen, Glycerine ster , Alkohol- 
ester oder Salze solcher Pettsauren, Harzsauren, Salze von 
Harzsauren oder Gemische dieser Stoffe ale Oberflachenbe- 
handlungsmittel tragen. 

2. Elektrostatiscb.es Auf zeicbnungsmaterial nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Pigmentteilchen anorgani- 
sche Pigmentteilchen sind. 

3. Elektrostatiscbes Auf zeicnnungsmaterial nacb Ansprucb 2, 
dadurcb gekennzeichnet, dass die anorganischen Pigment- 
teilchen aus Calciumcarbonat, Titanoxid, Zinkoxid, Barium- 
sulfat, Kaolin, Ton und/oder Siliciumdioxid bestehen. 

4. Elektrostatisches Auf zeicbnungsmaterial nach Anspruch 1 , 
" dadurch gekennzeichnet, dass das Oberflachenbehandlungs- 

mittel ein Pett 1st. 

5. Elektrostatisches Auf zeicbnungsmaterial nach Anspruch 4-, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Pett Rindertalg 1st. 

6. Elektrostatisches Auf zeicnnungsmaterial nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberflachenbehandlungs- 
mittel Kiefernharz 1st. 
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